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Les tissus a armure toile, constitues entierement en fil de 
superpolyamide continu sont, en raison de leurs avantages, 
couramment utilises a la confection de vStements matelasses 
destines a la pratique du ski, et ce malgre uri inconvenient 
5 residant dans le fait que ces f ils de superpolyamide etant 

rigoureusement lisses, les v§tements conf ectionnes sont parti cu- 
lierement glissants sur la neige. 

On a certes cberche a eviter ce grave inconvenient en recou- 
rant a divers procedes. C'est ainsi que l'on a pense a utiliser 
«\q en trame, non pas des fils continus, mais des fibres, C'est ainsi 
encore que l'on a pens6 a utiliser en chalne ou en trame des fils 
de superpolyamide textures pour dormer de 1* elasticity au tissu. 
Aucun de ces procedes ne donne cependant entierement satisfaction, 
soit en raison d'une inefficacite relative, soit en raison d'un 
^^prix trop 61 eve. 

L' invention pallie ces lacunes. Elle a pour objet un proced6 
consistant a utiliser soit en chaine , soit en trame , soit en 
cbaine et en trame, au moins deux types de fils de superpolyamide : 
les uns retractes et les autres non retractes, afin qu f au cours 
20 des operations de traitement ulterieures, les fils primitivement 
non r6tract6s se retractent en amenant les fils deja retractes a 
former une multitude de petites "boucles a la surface du tissu. 

Au cours d'une operation ult^rieure babituellement pratiqu^e 
pour rendre le tissu etanclie au duvet, ces petites "boucles sont 
25 ecras^es et forment alors autant de petites asperit^s gr&ce 
auxquelles le tissu n" est absolument pas glissant. 

Divers moyens peuvent bien entendu §tre adoptes pour f aire 
coopSrer les fils retractes et les fils non retractes; une 
condition doit toutefois Stre respectee : suivant qu'ils sont en 
30 chalne ou en trame, ils doivent §tre places dans la mSme dent ou 
sous la m£me duite. Pour ce faire, suivant un mode avantageux de 
mise en oeuvre du proc6d6 qui fait I'objet de l 1 invention, un 
"brin de superpolyamide non r6tracte est assemble, avant tissage, 
avec un brin de superpolyamide r£tract£; et cet assemblage est 
35 fait sous une faible torsion de I'ordre d'une centaine de tours. 
Pour §tre mieux comprise, 1' invention sera d'ailleurs ci- 
apres d6crite dans le cas d'un exemple donn6 a titre non limitatif. 
II s'agit d'un tissu presentant les caracteristiques ci-apres : 
Peigne = 50 dents au pouce a 2 fils en dent 


r 
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Ourdissage = 5»880 fils superpolyamide 

70 deniers/17brins/20 tours, non retracte 


Largeur = 159 cm an peigne 144/145 cm fini 


Armure = taffetas 


5 


Trame = assemble (1 bout superpolyamide 

( 70 deniers non retracte 

)1 bout superpolyamide 

) 70 deniers retracte 


torsion d 1 assemblage 80 a 100 tours 


Reduction = 76 coups pour 2,5 centimetres 


28 coups au centimetre 


u Le tissu obtenu combine les proprietes kabituelles de 

legerete et de solidite avec celle de ne pas §tre glissant sur 
la neige. 

Un echantillon du tissu ob^et de 1 'invention -a ete depose 
a l'Institut National de la Propriete Industrielle pour servir 
5 a l f intelligence de la present e description. 
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1. — Procede de fabrication d'un tissu constitue a 100 % pax 
des fils de superpolyamide continu et pr6sentant neanmoins la 
propria t6 de ne pas §tre glissant, caracterise en ce qu'il 

5 consiste & utiliser soit en chaine, soit en trame, soit en 
chalne et en trame, au moins deux types de fils de superpolya- 
mide : les uns r£tract£s, les autres non r^tractes, afin qu 1 au 
cours des operations de traitement ulterieures, les fils 
primitivement non r6tract6s se retractent en amenant les fils 
10 d£j& r6tract6s a former une multitude de petites boucles a la 
surface du tissu. 

2. - Froc6&£ de fabrication selon la revendication i 5 
caract£ris6 en ce que sur le metier les fils retract6s et les 
fils non r£tract6s sont places dans la mime dent* 

"•5 3»- Proc6d£ de fabrication selon la revendication 1, 

caract6ris6 en ce que sur le metier les fils retractes et les 
fils non rStractSs sont places sous la m§me duite. 

4.- Proc6d£ de fabrication selon la revendication 1, 
caract£ris6 en ce que sur le metier les fils retractes et les 

20 fils non r6tract6s sont places dans la m§me dent et sous la 
mSme duite. 

5-- Fil composite pour la mise en oeuvre du proced£ selon 
l'unQ^uelconque des revendications A a 4, caracterise en ce qu'il 
est forme par assemblage de deux fils de superpolyamide continu, 
25 l'un non r£tracte, et I 1 autre retracte. 

6.- Tissu presentant la propri6te de ne pas §tre glissant, 
obtenu par mise oeuvre du procede selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 4. 


BNSDOCID: <FR 2186557A1_I_> 


